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Vandskar f^ r svarvninp 

Foreliggande uppfinning avser ett for svarvning avsett vandskfir, vilket skar har 
polygonal grundfonn innefattande en tfveryta, en bottenyta samt dessa fbrenande 
5 kantytor, varvid Stminstone en del av skamingslinjerna mellan kantytoma och overman 
bildar &trninstone en huvudskaregg, en biskaregg och en d&remellan krdkt hornskaregg. 

For svarvning anvandes numera i stor utstrSLckning vandskar med skarspetsvinklar 
understigande 60°, varvid ett vanligt fbrekommande varde pi spetsvinklarna, vilket 
1 0 mojliggSr anvandning av skaren inom ett vitt omr&de, £r 55°. Pa marknaden firms 

numera ett flertal olika typer av vandskar med 55° skarspetsvinklar, bland vilka typcr 
kan namnas romboidiska, rombiska och likbent triangulara vandskar. 

Vid kopiersvarvning ar foljande egenskaper betraffande funktion och ekonomi 
1 5 onskvarda: 

1) God spinkontroll, d v s gynnsam spinledning och spdnbrytning. 

2) Ingen rorelse av skaret vid forekommande belastningsfiall. 

20 Vid in&tgiende kopiering i vissa material eller i slanka arbetsstycken* avensom vid 
anvandning av ostadiga maskiner och vid innerbearbetning, Onskas dessutom laga 
skarkxafter och fbretradesvis positiv spanvinkel pi kopierskSret Samtidigt ar kravet i 
moderna maskiner att dct anvanda kopiersvarvningsskarct skall kunna ge basta mCjliga 
yxjamnhet hos den bearbetade ytan. Ibland kan ytfinheten forbattras genom att anvanda 

25 h6gre skaxhastighet och neutrala eller positiva sp&nvinklar. 

Ett forsta syfte med uppfinningen ar nu att istadkomma ett nytt och fbrbattrat vandskar 
for kopiersvarvning, vilket med en ny typ av wiper-egg-utfbrande i hSmregionen 
mojliggor uppnAende av fbrbattrad ytfinhet hos den bearbetade ytan. 
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Ett andra syfte ar att astadkomma ett skar med en sp&nyta i hCrnregionen, som blir 
gynnsam med avseende p& skarkraften och forslitning av verktyget. 

Ett tredje syfte Sr att istadkomma en sk&r som ar sd modifierat att det mojliggfir hogre 
5 manning med bibehallen god ytfinhet. 

Uppfinningen skall i det fbljande nSrmare beskrivas med hanvisning till bifogade 
ritning, varvid ynerligare for uppfinningen kannctecknande drag kommer att framga. 

10 Fig. 1 ar en planvy av ett parti av ett vandskar enligt uppfinningen. 
Fig. 2 ar en sidovy av skaret i fig. 1 . 

Fig. 3 visar en detaljftJrstoring av skSrhornet hos ett skSr enligt fig. 1-2. 
Fig. 4 visar ett verktyg bestyckat med ett sk&r enligt fig. 1-3 under inatgaende kopiering 
av ett arbetsstycke. 
15 Fig. 5 visar en sektionsvy langs linjen V-V i fig. 1, och 
Fig. 6 visar en sektionsvy langs linjen VI- VI i fig. 1 . 

Fig. 1-3 visar ett sk£r 10 for kopiersvarvning enligt uppfinningen med triangular 
grundfonn. Skaret ar vanligen tillverkat av hflrdmetall men kan aven vara tillverkat av 

20 olika keramiska material. Vandskarets flatytor 1 1 och 12, som 2r inbOrdes parallella, 

bildar r£t vinkel med de dem forenande kantytoma, vilka ar betecknade med 13, 14 och 
15 och sinsemellan ftSrenade med avrundade hompartier. Vid det i fig. 1-3 visade 
utfftrandet ar kantytoma orienterade i plan vinkelratt mot de plan som innesluter skarets 
flatytor 11, 12. Skaret innefattar damtover ett flertal skfcreggar 18, 19, som bildar skarets 

25 kanter i skamingen mellan kantytoma 13, 14, 15 och overytan 1 1 . V&adskSret kan 

alternativt ha positivt grundutforande, dar kantytoma med den 6vre flatytan 1 1 bildar 
spetsig vinkel. Skaret uppvisar ett centralt hal 16, avsett att mottaga lamplig tapp eller 
centrumskruv (ej visad) fbr skarets fastspanning i tillhbrande skarhallare 17 (fig. 4). 



30 



I fig. 1 ses tva mot ett spetsvinkligt horn sammanlopande kantytor 13 och 14. Vid det i 
fig. 1 visade utforandet bildar kanten 18 biskaregg och kanten 19 huvudskaregg, mellan 
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vilka finns en krokt asymmetrisk homregion innefattande en till biskareggen 1 8 ansluten 
radieegg 20 pi ena sidan bisektrisen B agnad att tjana sasom wiper-egg och en pi 
motsatta sidan oni bisektrisen belagen hdrnskaregg 21, som ansluter till huvudeggen 19. 
Det ar underforstitt att skaret harvid miste luta pa sidant siitt, att slappningsvinkel 
5 finnes vid sdval huvud- liksom biskareggama 1 8, 19 liksom vid den daremellan belagna 
horaregionen. Harigenom blir kantpartiet 20 anvandbart som inkopieringsegg si att vid 
exempelvis 90° inplaning en stor arbetsmin kan tagas utan att kantenias 1 8 langd 
behover gOras sSrskilt stora. Skaret fir langs samtliga skareggspartier utformat med ett 
landomxide 22 som Strieker sig runt skaret och ar orienterat v&sentligen vinkelratt mot 
10 kantytan 13, 14, 15. 

Enligt uppfinningen har radieeggen 20 utformats med en radiestorlek, som 3r itminstone 
fern ganger sttfrre 2n den pi motsatta sidan om bisektrisen B belagna homsk&reggen 2) 3 
vilken bildar ^verging till huvudskMreggen 19. Utmarkande Sr vidare, att huvud- 
1 5 skareggen 1 9 i huvudsak utstrackes i en langdriktning sidan att denna med radieeggen 
20 innesluter en vinkel av 8 0- 1 3 5 °. 

Overgingen mellan den prirnara radieeggen 20 och hdrnskareggen 2 1 ar i form av en 
sekundfir radieegg 23, som till storleken b6r vara mindre Sn den radieegg 24 som bildar 

20 ^verging mellan den primara radieeggen 20 och biskareggen 1 8. Foretradesvis bor 
relationen vara sidan att radieeggen 23 har cirka halften si stor radiestorlek som den 
narmast bieggen 18 belagna radieeggen 24. Samtidigt b6r en overgangsradieegg 25 vara 
utbildad mellan horneggen 21 och huvudskareggen 19, vars radiestorlek foretradesvis 
bor vara av sarnma storlek som radiestorleken hos den narmast bieggen 1 8 belagna 

25 radieeggen 24. BetrafTande bredden av landomridet 22 langs radieeggen 20 respektive 
langs skaret i ovrigt har det befunnits lampligt att lita bredden av landomridet 22 langs 
radieeggen 20 uppgatill 50-70 % av bredden av landomridet 22 langs hornskareggen 



30 En sluttningsyta eller nedit lutande yta 26 stracker sig frin den inre begransningskanten 
hos varje land 22 och overgar i en sekundar lutande yta 27, som ar lokaliserad till 
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hornregionen. Denna sekundara lutande yta 27 overgar i en plan golvyta 28 centralt 
belagen med triangular grundform och samiidigt planparallell med skarets bottenyta 1 2. 
Lutningsvinkeln a hos den lutande ytan 26 b(Sr ligga i omradet 10-30°, mcdan 
lutningsvinkeln for den sekundara lutande ytan 27 bor uppga till 0-15°. 

5 

Varje land 22 ar plant och innefattar ett fbrhCjt landomrade som i riktning bort fran 
skarh6rnet overgar i ett snett nedat lutande landoraride. Ett for fbreliggande uppfinning 
utmarkande sardrag ar att detta landomrade 22 innefattar ett omrade 22' med mindre 
bredd langs radieeggen 20 fbr an sedan successivt overga till en storre bredd, som ar 
1 0 enhetlig langs saval hbmskareggen 21 liksom langs hela huvudskareggen 1 9. Samtidigt 
som det med detta utforande uppnas en andamalsenlig forstarkning av skareggen blir det 
samtidigt mojligt att kunna reducera kontaktcn mellan spanorna och skarytan sa att 
gropforslitningseffekten senarelaggs. 

1 5 I syfte att ytterligare fBrbattra spanbrytning och avledning av den vid svarvning och 
kopiering crh&llna spinan har en spanformare utbildats i htfmregionen. Denna 
spanformare har utbildats sisom en relativt eggpartierna fiirsankt snett lutande plata 27, 
vars sidobegransningsytor konvergerar ut mot hornet med relativt bisektrisen 
asymmetrisk konfiguration. Narmare angivet ar formen sadan, att en vasentligen 

20 sinusformad sidokant 29 hos spanformaren pa samma sida om bisektrisen B som den 
primara radieeggen 20 far en avslutning i form av en primar sned kant 30, som 
utstrackes parallellt med radieeggen 20 varefter denna bildar trubbvinkligt h6rn 3 1 med 
en i motsatt riktning sned sekundar kant 32, varvid bisektrisen B genomskar sistnamnda 
32 i huvudsak pa mitten darav. Den sistnamnda sekundara kanten 32 bildar i sin tur ett 

25 trubbvinkligt horn 33 med den framre andavslutningen med en annan vasentligen 
sinusformad sidokant 34, som utgor sidobegransningskant hos platan 27. 

Genom den ovan angivna radiedifferentiermgen hos hernregionen av skaret har en 
Sverraskande god ytfinhet hos den genererade ytan kunnat uppnas i jamffcrelse med ett 
30 likadant skar fast med konstant hSrnradie, varjamte skaret blivit mindre kansligt vid 
installningen av stall vinkeln jamffcrt med ett motsvarande skar med rak wiper-egg. Pa 
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grund av den enligt ovan optimerade utformningen av spluiformaren i kombination med 
landets 22 utforande har det samtidigt befunnits rnojligt att 6ka matningen med 
20-100 % med bibehallet profildjup hos den genererade ytan. 

I fig. 4 ar visat hurusom den visade utfbringsfoimen av skaret anvands for inkopiering, 
fastspant i sin tillhorande skarhallaxe 17, varvid bearbetiiingsriktningen ar utmarkt med 
P pa arbetsstycket A. 
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I syfte att uppnS optimal spinkontroll bor de olika radieeggamas radier Iigga inom 
fSljande interval! : 



15 



20 
21 
23 
24 
25 



5-30 mm, foretradesvis 10-20 mm 
0,2-3,2 mm foretradesvis 0,4-1,6 mm 
0,2-1,6 mm, foretradesvis 0,4-1,2 mm 
0,6-2,4 mm, fbretr^desvis 0,8-1,6 mm 
1,6-30 mm, fSretradesvis 5-20 mm 
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1 . For svarvning avsett vandskSr (1 0) vilket har polygonal grandform innefattande en 
Overyta (1 1) en bottenyta (12) samt dessa forenande kantytor (13, 14, 15) van/id 

5 itminstone en del av skamingslinjema mellan kantytorna och tiverytan bildar Atminstone 
en huvudskSregg (19) 3 en biskaregg (18) och en dSremellan beiagen krokt homregion 
som ar asymmetrisk och uppdelad i ett flertal cirkel segment, som vid skamingslinjen 
med overytan bildar eggpartier dar intilliggande cirkelsegment uppvisar olika radier, 
kannetecknat av, i kombination, att 

10 

a) till bieggen (18) ansluter en radieegg (20), som ar utformad pi sanuna sida om 
bisektrisen som huvudeggen samt uppvisar en krokningsradie, vars radiestorlek ar 
itminstone 5 ggr stfcrre Mn den pa motsatta sidan av bisektrisen belagna homskaregg 
(21) som bildar Svergang till huvudskareggen (19) och att 

15 

b) huvudskareggen (19) i huvudsak utstr&ckes i en langdriktning s&dan att den med 
radieeggen (20) innesluter en vinkel av 80-135°. 

2. VSndskar enligt krav 1 ? kannetecknat av, att overg&ngsytan mellan 

20 skareggarna (17 ? 1 8) och overytan (1 1) har formen av ett land (22), agnat att forstarka 
eggpartiema med langs hornregionen varierande bredd. 

3 . Vandskar enligt krav 1 eller 2, kannetecknat daxav, att den i hbrnregionen 
belagna delen av landet (22) har sadan utformning att bredden av landpartiet (22') langs 

25 biskareggen (20) pS ena sidan om bisektrisen (B) ar mindre £n bredden av landet (22) 
langs den kr6kta hGmskareggen (21), belagen p& motsatta sidan om bisektrisen (B). 

4. Vandskar enligt n^got av kraven 1-3, kannetecknat darav, att bredden av 
det eggfSrstSbrkande landet (22) ar densamma langs sival den krokta hSrnskareggen (21) 

3 0 liksom langs den raka biskareggen (18). 
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5. Vanskar enligt n&got av kraven 1-4, kannetecknat darav, att bredden av 
landet (22) lfcngs biskareggen (20) utg5r 50-70 % av bredden hos det langs 
hornskareggen (21) belagna landet. 

5 6. Vandskar enligt nagot av kraven 1 -5^ kannetecknat darav, att skSret bar 
triangular grundform. 

7. Vandskar enligt nagot av kraven 1-6, kannetecknat darav, att skaret i 
hdrnregionen pa visst avstand fran landet (22), uppvisar en relativt eggarna forsankt plan 

1 0 lutande yta (27) med ut mot skarhomet konvergerande vasentligen sinusformade 
sidobegransriingskanxer (29, 34). 

8. VanskSr enligt krav 7, kannetecknat darav, att den sinusformade 
begransningskanten (29) pi ena sidan bisektrisen (B) overg&r i en vasentligen rak primar 

15 kant (30) som i sin helhet ar belagen pa ena sidan om bisektrisen (B) i parallellitet med 
utstrackningen av radieeggen (20). 

9. VandskSi enligt krav 7 eller 8, kannetecknat darav, art den raka kanten (30) 
via ett trubbvinkligt hfirn (31) overgar i en annan rak sekundar kant (32), vilken 

20 genomskares av bisektrisen (B). 

10. Vandskar enligt krav 9 ; kannetecknat darav, att bisektrisen (B) genomskar 
den raka sekundara kanten (32) i huvudsak mitt pi densamma. 

25 11. Vandskar enligt nagot av kraven 1-10, kannetecknat darav, att den 
innanfbr landet (22) snett lutande ytan (26) utgor en forsta lutande yta, vilken i 
h6rnregionen gransar in&t till en andra lutande yta (27), varvid sistntoinda yta lutar 
under mindre vinkel an den forstnamnda, varvid den nSmnda andra lutande ytan (27) 
gransar mot en plan vasentligen triangulart formad plan golvyta (28). 



30 
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12. Vandsk&r cnligt krav 11, kannetecknat darav, att lutningsvinkeln (a) hos 
ytan (26) ar 10-30°, och att lutningsvinkeln (|J) hos ytan (27) ar 0-15°. 
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Sammandrag 

Uppfinningen avser ett for svarvning avsett vtodskar (1 0) vilket har polygonal, 
foretriidesvis triangular grundform innefattande en overyia (11), en bottenyta (12) samt 
5 dessa forenande kantytor (13, 14, 1 5) varvid atminstone en del av skarningslinjema 
mellan kantytorna och Sverytan bildar atminstone en huvudskSregg (19), en bisk&regg 
(18) och en daremellan belSgen krokt hornregion, som ar asymmetrisk och uppdelad i ett 
flertal cirkelsegment. Nyheten hos uppfinningen Sr att radiestorleken hos en till bieggen 
anslutande radieegg (20) ska vara atminstone 5 ggr storre an den pa motsatta sidan av 
10 bisektrisen belagna hornskareggen (21) som bildar overg&ng till huvudskareggen (19). 
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